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Färbevorschrift : 

Man  färbt  in  der  für  Egalisierungsfarbstoffe  üblichen  Weise 
unter  Zusatz  von: 

10%  Glaubersalz  krist.  und 
10%  Weinsteinpräparat 
oder 

20%  Glaubersalz  krist.  und 
4%  Schwefelsäure. 
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Ohne  Verbindlichkeit. 


Digitized  by  the  Internet  Archive 
'  in  2018  with  funding  from 
Getty  Research  Institute 
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https://archive.org/details/zeitgemassetoneaOOIeop 


Zeitgemäße  Töne  auf  Damentuch 
mit  Egalisierungsfarbstoffen  gefärbt. 


Normalgrau: 

0,45%  Cyanolgrün  B 
0,32%  Echtsäuregelb  TL 
0,35%  Azo-Orseille  BB» 


Mantelgrau: 

0,26%  Cyanolgrün  B 
0,14%  Echtsäuregelb  TL 
0,2  %  Azo-Orseille  BB. 


Zeitgemäße  Töne  auf  Damentuch 
mit  sehr  gut  lichtechten  Egalisierungsfarbstoffen  gefärbt. 


Feldgrau: 

0,65%  Alizarincyanol  EF  pat. 
0,55%  Echtsäuregelb  3G 
0,18%  Brillant -Lanafuchsin  GG. 


Normalgrau: 

0,5  %  Alizarincyanol  EF  pat. 
0,34%  Echtsäuregelb  3G 
0,17%  Brillant -Lanafuchsin  GG. 


Mantelgrau: 

0,35%  Alizarincyanol  EF  pat. 
0,15%  Echt säuregelb  3G 
0,11%  Brillant -Lanafuchsin  GG. 


Graugrün : 

0,58%  Alizarincyanol  EFpat. 
0,25%  Echtsäuregelb  3G 
0,08%  Brillant -Lanafuchsin  GG. 
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Hechtgrau: 

0,55%  Alizarincyanol  EFpat, 
0,13%  Echtsäuregelb  3G 
0,11%  Brillant-Lanafuchsin  GG, 
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